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L I B R O 


accioche fcelte quelle , che faranno ftate oflfefe ; fiano pofle nelle fondamenta , e l’altre non ruaft 4 
come approbate , fi pongano fopra la terra nelle fabriche : perche lungamente fimanterranno. y* 
pierre , che fi fanno da gli huomini,volgarmete per la loro forma II chiamano q uadre lli: quelle de ? 
no farfi di te rra cretof a,bi anchicci a,e domabile : fi lafciera del tutto la terr a ghi arofa-e fabbionicd' 
Si cauera la terra nell’Autunno , e fi macerera nel V erno , e fi formeranno poi i quadrelli commod a ' 
mente la Primauera . Ma fe la necefsita ftrigneffe a formargli il V erno , o la Eftate ; fi copriranno n 
V erno di fecca arena, e la Eftate dipaglia . Formati deonfif eccar e per molto tempo, & e me« lio fee 
cargli aU’ombra, accioche non folamente nella fiiperficie,ma ancho nelle parti di mezo, fiano cgual- 
mente fecchi : il che non fi fa in meno di due anni . Si fanno e m agg iori , e minori fecondo laqualiA 
de gli Edificij da farfi , e fecondo che di loro ci vogliamo feruire : onde gli Antichi fecero i mattoni 
dei publici, e grandi edificij molto maggiori deipiccioli, epriuati, Quelliche alquantogrofsift 
fanno j fi deono forar e in piu luoghi , accid che meglio fi fecchino , e cuocano ./ 


DELL’ AREN A. X 


Cap. I1II. 



I RITROVA fa bbia , ouer o Arena di tre forti , doe di caua , di flume , e di mi 
rg.. Quella dicau a e di tutte migliore , & e o nera , o bianca , o rolfa , o carbonci- 
no , che e vna forte di terra arfa dal fuoco rinchiufo ne’ monti , e fi caua in Tofcana. 
Si caua ancho in Terra diLauoro nel territorio di Baia, e diCuma, vnapoluere 
detta da Vitruuio Pozzolana : la quale nelle acque fapreftifsimo prefa, e rende gli 

edificij fortifsimi . Per lunga efperienza s’e vifto, che la bianca tra le arene dicaua 

e la peggiore , & che fra le arene di flume la migliore e quella di torrente , che fi troua fotto la balza 
onde 1’acqua lcende : perche e p iu purgat a . L’arena di mare e di tutte l’altre menbuona; e deue 
negreggiare,& eifere come vetro lucida : ma quella e migliore, che e piu vicina al litto, & e piu grof- 
fa . L’ Arena di caua pe rche e grafla ; e piu tenace : mafifende facilmente : e perofi vfane i muri,ene 
i volti continouati . Que lla di flu me e buonifsima per le intonicature , o vogliam dire per la finalta- 
tura difuori . Quella di mare , perche tofto fi fecca , e prefto fi bagna , e fi disfa per lo falfo ; e meno 
atta a foftenere i p eii . Sara ogni fabbia nella fua fpecie ottima , fe co nmani premu ta , e maneggiata 
f trider a : e che pofta fopra Candida vefte non la macchiera, ne vi lafciera terra . Cattiua fara quella, 
che neTacqua mefcolata la fara torbida , e fangofa , e che lupgo tempo fara ftata all’ Aria , alSole al- 
l aL.i'.a ,8c allaPruina : percioche haura aifai di terreno , e di marcio humore , atto aprodufte arbo- 
fcelli , , fi chifeluatich i , che fono di grandifsimo danno alle fabriche ;/ 

/' DEL LA C ALCE, E MODO DTMPASTARLA. Cap. V. 



E P I E TR E per far la calce, o fi cauano da i monti, o fi pigliano daifium i. 
O »ni pietra de’ monti e buona , che fia fecca, di humori purgata, e frale, e che non 
habbia in fealtra materia, che confumata dal fuoco,lafci la pietra minore: onde 
fara miglior quella , che fara fattadi p ietra durifsima , foda, e bianca, e che co t ta 
rim aria ilterzo piu Jeggiera della fua pietra . Sono ancho certc forti di pietre fjni- 
gliofid la calce delle quali fara molto buona all’intonicature de’ muri. Si cauano 
ne i monti diPad oa alcune pi etre fcagliofe , la calce delle quali e eccellente nelle opere chc fi fanno 
lla.o icoperto,& nell’acque : percioche prefto fa prefa, e fi mantiene lungamente. Ogni pietra cauata 
afar la calce e m igliore della raccolta, e di o mbro fa, & humida caua piu tofto che di fecca, e di 
bianca meglio fi adopra, chedi bruna. Le pietre che fi pigliano daifiumi,etorrenti, cioeiciot- 
toli, o cuocoli ; fanno calce bonifsima, che fa molto bianco, e polito lauoro : onde per lo piu fi 
vfa nelle intonicature de’ muri. Ogni pietra side’ monti, come de’fiumi fi cuocepiu, e manco 
prefto fecondo il fuoco che le vien dato : ma regolarmente cuocefi in hore fef fanta . Cotta fi deue 
bagna re , e non infondere in vna volta tutta l’acqua , ma inpiu fiate,continuatamente pero accio che 
nonfiabbruci, fin ch’ella fia bene ftemperata . Dipoi fi riponga in luogo humido , e nelTombra, 
fenza mefcolarui cofa alcuna , folamente di leggiera fabbia coprendola : e quanto fara piu macerata , 
tanto fara piu tenace , e migliore , eccetto quella , che di pietra fcagliofa fara fatta , come la Padoua- 
^jAia ; perche fubito bagnata j bifogna metterla in opera : altrimenti fi confuma , & abbrucia : onde non 
fa prefa , e diuiene del tutto inutile. Per far la malta fi deue in quefto modo con la fabbia mefcolarej 
chepigliandofi arena di caua j fi pongano treparti di effa, & vna di calce : fe di flume, o di mare ; due 
parti di arena , & vna di calce . ✓ 

^ DE I 


P R I M O. 
D E I M ETALLI. / 


Cap. VI. 



METALLI, che nelle fabriche fi adoperano ; fono il ferro , il pi ombo , & il ra- 
me . Il ferro feme per fare i chiodi , i cardini , i catenacci , co’ quali fi chiudono le 
porte : per fare le portejfteftc, le ferrate, e fimili lauori . In niun luogo egli fi ritro- 
ua, e cauapuro : ma cauato fi purgac o’l f uoco : conciofia che egli fi liqu efa ccia in 
modo , che fi pub fondere : e cofi auanti che fi raffreddi ; fe gli leuano le feccie : ma 
dapoi che purgato , e raffreddato fi acce nde be ne, e diuen tamoll e , e fi lafeia dal 
inartcllo maneggiare , e ftendere . Ma non pub gia facilmente fonderfi, fenon e dinuouomeffoin 
fornaci fatte per quefto effetto : fe infocato, & accefo non fi lauora , e ref Irigne a colpi di martello j fi 
corrompe,e confuma . Sarafegno della bonta del ferro, fe ridotto in mafla ; fi vederanno le fue uene 
continou_ate,e djritte,& non interrotte : e fe le telle della mafia faranno nette , e fenza feccie : perche 
le dette uene dimoftrerano che’l ferro fia fen za gro ppi,e fenza sfogli j e per le tefte fi conofcera, quale 
egli fia nel mezo : ma fe fara ridotto in lami ne quad re , o di altra figura,fe ilati faranno dnitti i diremo 
ch’egli fia vgualmente buono , hauendo potuto ugualmente refiftere a i colpi dei martelli ./ 

Di piombo fi cuo p rono i Palagi magnifici,i T empi i, le torri,& altri edificij publici : fi fanno le fiftu 
lc.bc analett i che diciamo da condurre le acque : e fi atfermano co n piom bo i c ardin i,e le ferrate nel- 
le ertc delle poite,e delle fineftre . Si ritroua di tre forti , doe bianco , negro , e di co lor meza no, tra 
quefti due ; onde da alcuni e detto Cineraccio : Il negro cofi fi chiama,non perche fia ueramente ne- 
gro , ma perche e bianco con alqua nto di negrez za : onde a rifpetto del bianco con ragione gli Anti- 
chi gli diedero tal nome . Il bianco e p iuperfett o , e piu preciofo del negro : Il cineraccio tiene tra 
quefti due vn luogo di mezo . Si caua il piombo o in mal fe gr andi, lequali fi ritrouano da per fe fenza 
altro ; 6 fi cauano di lui malfe pjcciple, che lucono con certa negrezza : o fi trouano le fue fottilifsime 
sfoglie attaccate ne i fafsi,ne i marmi,e nelle pietre . Ogni forte di piombo facilmente fi fonde : per- 
che con l’ardore del fuoco fi liquefa prima che fi accenda: ma pofto in fornaci ardentifsime non con- 
feruala fua fpecie, e non d ura : perche una parte fi muta in li targirio , un’altra in Molibdena . Di que- 
fte forti di piombo , i l negro e m olle, e per quefto fi lafeia facilmente maneggiar dal martello , e dila- 
tarfi molto,& epef ante , e grieue : il bianco e piu duro , & e Jeggiero : il cineraccio e molto piu duro 
del bianco, & quanto alpefo tiene il luogo di mezo, / 

• DiRame fi cuoprono alcuna volta gli edificij publici , e ne fccero gli Antichi i chiodi , che doroni 
volgarmente fi chiamano : iquali nella pietra di lotto , & in quella di fopra fifsi , vietano che le pietre 
non vengano fpinte di ordine,& gli arp efhche fi pongono per tenire vnite , e congiunte infieme due 
pietre aparo ; & di quefti chiodi , & arpefi ci feruimo , accioche tutto l’edificio,ilquale per necefsita 
non fi pub fare fe non di molti pezzi di pietra, effendo quelli in tal modo congiunti, e legati infieme ; 
venga ad eifere come di vnpezzofolo^ ,e cofi molto piu forte, edurabile. Si fanno ancho chiodi & 
arp e fi_ di fe r ro, ma efsi li fecero per lo piu di rame, perche meno dal tempo puo effere confumato , ef- 
fendo ch egli non ragginifea . Ne fecero ancho le l ettere per le inf erittion i , che fi pongono nel fre- 
gio de gli edificij, e li legge che di quefto metallo erano le cento porte celebri di Babilonia,- e nell’Ifb 
le diGad e d uecolo nn e di Herco le alte otto cubiti . Si tiene per eccellentifsimo , e per lo migliore 
audio, che cotto,e cauato per via del fuoco dalle minerali e di c olor rol fo tendente algiallo,&: e ben 
non|p,cioe pie no di. bu chi : perche quefto e fegno ch’egli fia purgato , e libero da ogni feccia . Il ra- 
me fi accende come ilferro, e fi liquefa,onde II pub fondere : ma in ardentfsim e forn aci pofto non to- 
lei a Ie forze delle fiamme,mafi confuma a fatto. Egli benche fia duro fi lafeia nondimeno maneg- 
giai e dal ferro, e dilatarfi ancho in fbttili sfoglie. Si conferua nella pece liquida ottimamente,e tut- 
to che non fi rugginifea , come il ferro ; fa nondimeno ancor egli la f uaruggine , che chiamiamo uer- 
^ e ia me , maisimamente fe tocca cofe acri , e liquide . Di quefto metallo mefcolato con ftagno , o 
piombo, o ottone che ancor eifo e rame,ma colorito con la terra cadmia ; fi fa vn mifto detto uolgar- 
mente Bro _ nzo : del quale fpefsifsime volte gli Architetti fiferuono : percioche fene fanno bale , co- 
ojpe,capitelh,ftatue,&altre cofe fimili. SiueggonoinRoma in San Giouanni Laterano quattro 
co onne di Bronzo : delle quali vna fola ha il capitello : e le fece fare A uguft o del metallo, ch’era nel- 
1 peroni delle naui ch’egli conquifto in Egitto contra M. Antonio . Ne fono ancho reflate in Roma 
n a j 10 ^ 1 d uattrp antiche p orte, cioe quella della Ritonda,che fu gia il Pantheone : quella di San- 
r p^n n<?:>C ! le ^ Tempio di Saturno : quella di S.Cofmo,e Da miano , chefu il Tempio diCafto- 
i^~Ti; UCC:> ^ ^ Ure ^fll° m u l Q ? e Remo : & quella , che fi vede in Santa Agnefe fuori della porta Vi- 
inaie,hoggi detta di SantaAgneta , fu la via Numentana. Mala piu belladi tutte queftee quella 

di Santa 
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